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KeksintO koskee uivan, kost5‘jdelle herkan Uppfinningan avser ett underlagsmateriel 

lattian alustana kayttoon tarkoitettua for ett flycar.de, fuktkansligt golv, om- 

alustamateriaalia, joka kasittaa kuituker- factande set flberskikc ( 4 ) cackt av ect 

roksen (4). joka on paallyscetty bitumi- bicumer.skikc (5), som belagCs med etc 

kerroksella (5), joka on vascakkain isku- 1judchockabsorberande material i form av 

aanta absorboivan materiaalin kanssa, joka porosa piastkroppar (6), varvid bicumen- 

on huokoisten muovikappaleiden (6) muodos- skiktec (5) saknar ljudchockabsorberar.de 

sa, bitumikerroksen (5), joka on alustana- material i underlagsmaterialets andzoner 

teriaalin reunavyohykkeilla vapaata isku- och plastkropparna (6) bar en sadan stor- 

aanta absorboivasta materiaalista, ja muo- lek, act underlagsmaterialet, da det lag- 

vikappaleet (6), jotka ovat sen kokoisia, ges me d overlappande andzoner, far en hu- 

etta limittaisin reunavyohykkein rakennet- vudsakligen likformig tjocklek over hela 

taessa alustamateriaalille annetaan koko sin yca . q| dec uppfinningsenliga under- 

pinnallaan oleellisen tasainen paksuus. lagsmaterialet ar.vandes, uppnas ett plant, 

KeksinnOn mukaista alustamateriaalia kay- stabile och hallbart underlag for ett fly- 

tettaessa saadaan tasomainen, stabiili ja tande golv. 

kestava alusta uivaa lattiaa varten. 




1 


Alustamateriaali 

KeksintO koskee uivan, kosteudelle herkSn lattian 
alustana kayttoon tarkoitettua alustamateriaalia, joka 
5 kasittaa kuitukerroksen, joka on paallystetty bitumiker- 
roksella, joka on vastakkain iskuaantS absorboivan mate- 
riaalin kerroksen kanssa. 

Kun puulattioita, kuten parketteja tehdaan uiviksi 
lattioiksi betonialustalle, on hyvin tunnettua varustaa 
10 betonin pinnan ja parkettilattian vSliin alustamateriaalin 
muodossa oleva valikerros. 

On hyvin "tunnettua kayttSa muovikalvoa puulattian 
hyvan kosteudensuojan saavuttamiseksi. Sellainen muovikal- 
vo ei kuitenkaan aikaansaa oleellista iskuaanen absorptio- 
15 ta. Sen vuoksi muovikalvoa on yritetty korvata solumuovil- 
la, huovalla tai vastaavilla, mika ei kuitenkaan ole joh- 
tanut tyydyttSvaan tulokseen. 

Julkaisussa DK-A-54009 kuvataan alustamateriaali, 
joka koostuu paperiarkista, joka on paallystetty toiselta 
20 puolelta bitumikerroksella, joka on vastakkain korkkigra- 
nulaatin kanssa. Sellaisen alustamateriaalin kaytto uivan 
lattian teossa ei ole ratkaissut kosteusongelmaa, koska 
korkkigranulaatin lasnaolo limittain olevilla vyohykkeil- 
la tekee valttamattomaksi alustamateriaalin vierekkaisten 
25 arkkien reunojen puskusaumauksen, mika tarkoittaa, ettei- 
vat saadut saumat ole kosteutta eristavia. 

Keksinnon mukaiselle alustamateriaalille on tunnus- 
omaista, etta bitumikerros on alustamateriaalin reunavyd- 
hykkeilla vapaata iskuaanta absorboivasta materiaalista, 
30 ja etta iskuaSnta absorboiva materiaali koostuu sen kokoi- 
sista huokoisista muovikappaleista, etta kun alustamate¬ 
riaali muodostetaan limittaisin reunavydhykkein, alustama¬ 
teriaalin paksuus on oleellisen tasainen koko sen pinnal- 
la. 
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Kun keksinnon mukainen alustamateriaali rakenne- 
taan iskuaanta absorboivien muovihelmien kerroksen olles- 
sa kaantynyt alaspain, saadaan taysin tasomainen alusta 
uivaa lattiaa varten, ja tam3 antaa sille suuren stabiili- 
5 suusasteen. Huovan muodossa olevaa kuitukerrosta kaytet- 
taessS saadaan myos pinta, joka soveltuu uivan lattian, 
kuten parkettilattian kiinnittamiseen. 

Alusta aikaansaa myos hyvan ja kestavan iskuaanen 
absorption, koska iskudania absorboivat muovikappaleet 
10 kestavat matanemista, vastakohtana esimerkiksi korkkigra- 
nulaatille, ja taten niihin ei vaikuta kosteus, joka tun- 
keutuu vaistSmatta tai on lasna tosiasiallisen alustan, 
esimerkiksi betonialustan, ja uivan lattian alustamate- 
riaalin valissa olevassa tilassa. 

15 Lisaksi keksinntin mukainen alustamateriaali edustaa 

sita erityista etua, etta materiaalin vierekkaisten palo- 
jen tai arkkien hoyrytiiviit liitokset saavutetaan limit- 
tain asettamalla. Alta katsottuna, alustamateriaalin li- 
mittain olevat vyohykkeet koostuvat bitumikerroksesta, 
20 kuitukerroksesta, bitumikerroksesta ja kuitukerroksesta. 

Keksinnon mukaisesti saavutetaan limittain olevien 
vyohykkeiden erityisen hyva hoyrytiiviys, kun alustamate¬ 
riaalin reunavyohykkeet varustetaan itsekiinnittyvSn, ku- 
mia sisSltavan bitumin kerroksella. Lisaantyneen hoyrytii- 
25 viyden aikaansaamisen lisaksi kumia sisaltavS bitumikerros 
myotSvaikuttaa iskuaanien absorptioon limittain olevilla 
vyohykkeilia, joilla ei ole lasna iskuaanta absorboivia 
muovikappaleita. Itsekiinnittyva kerros on keksinnbn mu¬ 
kaisesti edullisesti paailystetty irtirepaistavaiia kal- 
volla, esimerkiksi muovikalvolla, jonka paksuus on 30 pm. 

Keksinnon mukaisen alustakerroksen edelleen eraaile 
edulliselle suoritusmuodolle on tunnusomaista, etta kuitu- 
materiaali on kyliastetty bitumilla ainakin reunavyohyk- 
keilia. Tama toimenpide myotavaikuttaa edelleen taydelli- 


30 
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sen hoyrytiiviin pinnan saamiseksi kosteudelle herkaile 
lattialle. 

LisSksi reunat kumia sisSltavalla bitumilla tiivis- 
tamalla estetaan kosteuden tunkeutuminen kuitumateriaaliin 
5 alustamateriaalin reunojen kautta kapillaarisella imulla. 

Kuitukerros koostuu edullisesti selluloosakuiduista 
ja voi koostua esimerkiksi huopapohjasta. Se voi kuitenkin 
koostua myos taysin tai osaksi synteettisista, orgaanisis- 
ta kuiduista. 

10 Huopapohjaa kautettaessa silla on edullisesti pin- 

tapaino valilla 400 ja 600 g/m 2 ja erityisen edullisesti 
noin 500 g/m 2 . 

Bitumikerroksella, jonka primaarinen tehtava on 
tehda alustamateriaali hoyrytiiviiksi, on edullisesti pak- 
15 suus, joka vastaa painoa noin 1 000 g/m 2 . Kaytetty bitumi 
on edullisesti hapetettuja bitumeita ja polymeerimodifioi- 
tuja tislattuja bitumeita. 

Iskuaanta absorboivat huokoiset muovikappaleet ovat 
edullisesti polystyreenihelmia, joiden tiheys on luokkaa 
20 20 kg/m 3 . Tiheys riippuu kuitenkin halutusta iskuaaniab- 

sorptiosta ja kokoonpuristuvuuden kestosta. 

Kuten edella mainittiin, muovikappaleiden koko oli- 
si sovitettava kuitukerroksen ja bituraikerroksen paksuu- 
teen, ja muovihelmia kaytettaessa niiden halkaisija on 
25 tyypillisesti valilla 3 ja 4 mm. 

Keksinto koskee my5s menetelmaa uivalle, kosteudel¬ 
le herkkalle lattialle tarkoitetun hoyrytiiviin ja isku- 
aanta absorboivan alustan tuottamiseksi, jossa mainitussa 
menetelmassa edella kuvatun alustamateriaalin palat raken- 
netaan limittaisin reunoin ja saatetaan palat tarttumaan 
toisiinsa limittain olevilla vydhykkeilia. 

Keksintoa kuvataan nyt yksityiskohtaisemmin viita- 
ten piirrokseen, jossa esitetaan pystysuora lapileikkaus- 
kuva keksinndn mukaisen alustamateriaalin eraasta edulli- 


30 



4 


5 


10 


15 


20 


25 


30 


sesta suoritusmuodosta, jota kaytetaan betomialustalle va- 
rustetun parkettilattian alustana. 

Piirroksessa 1 merkitsee parkettilattiaa ja 2 beto- 
nialustaa. Alusta, joka koostuu alustamateriaalin keske- 
naSn tarttuvista paloista 3, on varustrettu betonialustan 
2 ja parkettilattian 1 valiin. 

Alustamateriaali koostuu huopapohjan 4 kerroksesta, 
joka on paailystetty alapuolelta bitumikerroksella 5. Bi- 
tumikerroksen 5 alapuoli on vastakkain huokoisten muovi- 
helmien 6 kerroksen kanssa, jotka ovat osaksi uponneet bi- 
tumikerrokseen 5. Muovihelmet 6 toimivat absorboiden isku- 
aanta ja tehden parketbilatbioiden paalla kavelyn mukavak- 
si- Lisaksi muovihelmilla on masrat:t:ya lammdner"isl:ysvaiku- 
tusta. 

Kuten piirroksesta ilmenee, alustamateriaalin pala- 
set: 3 liitetaan yhteen saattamalla limlttrain, jolloin reu- 
navyohyke 7 alustamateriaalin palalla sijaitsee toisen pa- 
reunavyohykkeen 7 paalla, jolloin alustamateriaalin 
kaksi palaa ovat mainituilla reunavyohykkeilla 7 vapaita 
iskuaanta absorboivista muovihelmista. 

Mainittujen palojen tarttuminen limittaisella vyo- 
hykkeella on varustettu bitumikerroksen 5 avulla, joka on 
varustettu huopapohjan 4 ja itsekiinnittyvan, kumia sisal- 
tavan bitumikerroksen 8 kahden kerroksen v&lille. 

Erityisen tehokkaan hoyrytiiviyden saavuttamiseksi 
huopapohja 4 kyllastetaan bitumisilla reunavyohykkeilla, 
ja bitumikerros yltaa huopapohjan reunojen 9 ymparille, 
jotka taten tiivistetaan. 

Kuten piirroksesta ilmenee, muovihelmien 6 koko on 
sovitettu raakahuovan 4 ja bitumikerroksen 5 paksuuteen 
siten, etta alustamateriaalille annetaan sama paksuus li¬ 
mittaisella vyohykkeelia samoin kuin mainitun vyohykkeen 
ulkopuolella. Taten alustamateriaali muodostaa taysin ta- 
somaisen alustan parkettilattiaa 1 varten. 
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Patenttivaatimukset 

1. Alustamateriaali uivan, kosteudelle herkan lat- 
tian alustana kayttSOn, joka mainittu pintamateriaali ka- 

5 sittaa kuitukerroksen (4), joka on paallystetty bitumiker- 
roksella (5), joka on vastakkain iskuaanta absorboivan ma- 
teriaalin kerroksen kanssa; tunnettu siita, etta 
bitumikerros on alustamateriaalin reunavyohykkeilla (7) 
vapaata iskuaanta absorboivasta materiaalista, ja etta is- 
10 kuaanta absorboiva materiaali koostuu huokoisista muovi- 
kappaleista, jotka ovat sen kokoisia, etta alustamateriaa¬ 
li saavuttaa limittain olevin vyOhykkein rakennettaessa 
koko pinnallaan oleellisen tasaisen paksuuden. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen alustamateriaali, 
15 tunnettu siita, etta sen reunavyohykkeet (7) on 

paallystetty kumia sisaltavan bitumin kerroksella. 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen alustamateriaali, 
tunnettu siita, etta kumia sisaltavan bitumin ker- 
ros on varustettu irti repaistavalla kalvolla. 

20 4. Patenttivaatimusten 1, 2 tai 3 mukainen alusta¬ 

materiaali, tunnettu siita, etta kuitumateriaali 
on reunavyohykkeilla kyllastetty bitumilla. 

5. Jonkin edeltavista patenttivaatimuksista mukai¬ 
nen alustamateriaali, tunnettu siita, etta kuitu- 

25 materiaalin kerros koostuu huopapohjasta. 

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen alustamateriaali, 
tunnettu siita, etta huopapohjan pintapaino on va- 
lilia 400 ja 600 g/m 2 . 

7. Jonkin edeltavista patenttivaatimuksista mukai- 
30 nen alustamateriaali, tunnettu siita, etta huo- 

koiset muovikappaleet koostuvat polystyreenihelmista. 

8. Menetelma uivaa, kosteudelle herkkaa lattiaa 
varten tarkoitetun hdyrytiiviin ja iskuSSnta absorboivan 
alustan tuottamiseksi, tunnettu siita, etta jon- 

35 kin edeltavista patenttivaatimuksista mukaisen alustamate- 
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riaalin palasia rakennetaan limittaisin reunoin, ja etta 
palaset saatetaan tartturaaan toisiinsa limittain olevilla 
vyOhykkeilia. 
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